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(57) Collage du papier au moyen de dispersion-la- 
tex, telles que resultant de la polymerisation d'un me- 
lange de monomeres hydrophobes compose de styrene 
et d'esters (meth)acryliques en emulsion dans une so- 
lution aqueuse d'un copolymere amphiphile hydrosolu- 



tle ou hydrodispersible constLe d'une combinaison de 
monomeres hydrophobes et de monomeres hydrophi- 
ies porteurs de fonclions acide carboxylique, en presen- 
ce d'un amorceur radicalaire. dont iedit copolymere am- 
phiphile est de masse molecLlaire comprise entre 500 
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Description 



La presente a trait au traitement de surace des papiers jrrpression-ecntu-e ou emba lage" 

1 1 est connu d'utihser pour le collage de surface du papier des agents d'impregnation consiiiues par des dispersions- 
laiex realisees par polymerisation ou copolymensation de monomeres hydrophobes au sen d'une solution aqueuse 
de polynneres antoniques hydrosolublos ou nydrodisporstbles. en particulier de copolymeres styrene - anhydride ma- 
leique. comme Tenseicne le brevet allemand DE 25 45393. Ces produits ont donne satisfaction, au moins tant que les 
papiers ont ete fabriques a partir des pates vierges. Avec les pates mecaniques ou recyclees a 100% ou simplement 
panieliement recyclees. il devient tres difficile, voir impossible d'obtenir des papiers a resistance humide satisfaisante. 
Ce phenomene. deja perceptible pour les papiers "impresston-ecriture" devtent majeur pour !es papiers d'embalface. 

On vient de trouver que oes compositions de collage a base de latex bases sur des copoiymeres siyrene - anhydride 
nraleique de faib'e poids moleculaire apportaient une solution inattendue a ce probleme. 

L'invention est ainsi I'application de dispersicns-latex. telles que resultant de la polymensauon d'un melange de 
monomeres hydrophobes compose de styrene et d'esters (meth)acryliques en emulsion dans une solution aqueuse 
?5 d'un copolymere amphiphile hydrosoluble ou hydrodispersible constitue d'une combinaison de monomeres hydropho- 
bes et de monomeres hydrophiles porteurs de fonciions acide carboxylique. en presence d'un amorceur radicalaire. 
dont ledit copolymere amphiphile est de masse mofeculaire comprise entre 500 et 5.000. au collage des papiers im- 
pression -ecriture et papiers d'emballage. et plus particuiierement a de tels papiers obtenus a partir de pates recyclees. 
Dans la dispersion-latex, le copolymere de masse moleculaire comprise entre 500 et 5.000 est preferentiellement un 
copolymere d'un ou plusieurs monomeres hydrophobes pris dans le groupe constitue par le styrene ou ses derives. 
I'isobutylene ou ses derives, les esters (meth)acryliques et d'un ou plusieurs monomeres hydrophiles pris dans le 
groupe constitue de l'acide{meth)acrylique et I'annydride maleique. ce dernier pouvant etre panieliement modifie par 
un alcool ou une amine tout en restant hydrosoluble ou hydrodispersible en milieu aqueux. en particulier un copolymere 
de styrene et d'anhydride maleique dont la partie anhydride peut etre modifiee ou non par un alcool ou une amine et 
dont rindice d'acide est compris entre 150 et 500. Les monomeres hydrophobes polymerises en emulsion dans la 
solution aqueuse du copolymere amphiphile sont des monomeres du groupe constitue par le styrene et ses derives, 
les esters (meth)acryliques. y compris les esters{meih)acryjiques fluores resultant de I'estenfication de I'acide (meth) 
acrylique par un alcool perfluore, ou un melange de ces monomeres. 

L'application des dispersions-latex selon ['invention est egalement appreciee dans le traitement des cartonnages 
pour emballage executes a partir de pates jrecyclees. pour lesquels une certaine resistance a I'eau reste recherchee. 

EXEMPLES 

Exempie 1: Preparation d'un latex selon Tifjivention. 



Dans un reacteur tricol en verre d'une capacite de 20 litres, mum d'une agitation mecanique. on introduit dans 
I'ordre 1.269 g d'un oligomere de masse moleculaire egale a 1.900. constitue de 74,3 % massique de styrene et 25,7 
% massique d'anhydride maleique. 6.825 g d'eau demineralisee et 500 g d'ammoniaque a 28 % dans I'eau. L'ensemble 
des reactifs est chaufte a 60'C et maintenu sous agitation jusqu'a la dissolution de I'oligomere. On porte la solution a 
-^0 65'C. puis on ajoute sous azote et agitation, un melange de 1 .374 g de styrene et de 1 .587 g d'acrylate de butyle ainsi 
qu'une solution de 52.9 g de (NH4)2S208 dans 1 .057 g d'eau. en procedant en continu pendant deux heures a I'aide 
de pompes doseuses dans la solution de I'oligomere preparee precedemment, a 85''C. Le milieu reactionnel est main- 
tenu encore 2 heures a SS^'C. puis refroidi sous faible agitation. 
On obtient un latex dont les caracteristiques sont les suivantes • 



Extrait sec = 23.5 % 

Viscosite Brookfield a 23°C = 20 mPa.s 

pH = 8 85 

Diametre moyen des particules = 55 nm 
Exempie 2 

Cei exempie montre I'avantage des agents de collage selon l'invention pour le traitement de surface de papiers 
impression-ecriture quant a teur resistance a I'eau. 

La qualite du collage final est appreciee par fe test COBB bien connu de I'homme du metier qui procede selon la 
norme .NJF EN 20535 - ISO 535. On pratique ici le tes: COBB avec un temps de contact de 60 secondes 

Le traitement est realise a I'aide d une presse encolleuse de laboratoire sur deux types de papiers. L'un de 70 g/ 
rr- de grammage. sans collage interne et I'autre de 90g/m2. ayani subl ou non un collage interne avec de I'alkylcetene 
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dimere iAquc.pGH!>31 5 de Hercules. Ci-npres AKD) Les deux papters soni fabnques a pariir d'une pate chirrnque \.ierco 
L'essai lappoae les resultats du collage obienu avec des compcsilions acueuses comportant . 

5%. en poics. d'amidcn anion-que AMYLIS(0> 100 F (ROQUETTEV 
2.5°o. 5°u ou I0°o. en poids de matiere active, de dispersion-latex 

la composition etant annenee a '00% parajout du complement necessaire a cet effet d'eau permutee. 
La dispersion-latex se on I'invention est celle qui a ete decrite dans I'exemole 1 . Le produit de compara scn seior 

Tart anterieur #s.c:t l;:^ HicnArctrin Ho I'QvamolQ 7 ri, , r^ra.x,^t nc ocicono 



^0 On a obtenu 

/5 

On a obtenu 

20 


sur un papier non colle en interne ■ 


Produits 


COBB 60 a 2.5% 


COBB 60 a 5°o 


COBB 60 a 10% 


Selon I'invention 


> 100 


90 


35 


Selon I'art anterieur 


> 100 


> 100 


55 


sur un pspier colle en interne avec de I'AKD 


Produits 


COBB 60 a 2.5% 


COBB 60 a 5% 


COBB 60 a 10% 


Selon I'invention 


36 


35 


28 


Selon i'art anterieur 


49 


40 


33 



On estime qu'un papier d'impression-ecriture acceptable doit avoir un COBB 60 inferieur a 30-40. Sur cette base, 
il est aise de constater I'avantage incontestable des dispersions-latex de ['invention sur celles de I'art anterieur. 

Exemple 3 

Dans cet exemple. le papier est fabrique sans aucun agent ce collage interne, soil a partir d'une pate mecanique 
desencree. soit avec une pate recyclee. Le traitement a ete realise sur une machine a papier pilote a trois taux d'in- 
troduction equivalents a une depose en agents de collage de surface - ceux de I'exemple precedent - de 9, 12 et 15 
Kg / tonne de papier pour 'e premier support, de 3= 6 el 1 2 Kg /T pour le second. 

On a obtenu sur pate mecanique desencree 



Produits 


COBB 60 a 9 Kg/T 


COBB 60 a 1 2 Kg/T 


COBB 60 a 15 Kg/T 


Selon i'invention 


61 


46 


25 


Selon I'art anterieur 


123 


93 


73 



On a obtenu sur pate 100% recyclee 



Produits 


COBB 60 a 3 Kg/T 


COBB 60 a 6 Kg/T 


COBB 60 a 1 2 Kg/T 


Selon I'invention 


140 


120 


25 


Selon Tan anrerieur 


1^5 


120 


100 



Ces resultats montreni que I'agert de collage de I'invention donne un collage suflisanl pour des taux de deoose 
de 1 2 a 1 5 kg/t tancis q je le produit de comparaison ne permet meme pas d'app^ocher un niveau de collage satisfaisani 
50 a ce taux d'usage. 



Revendications 

55 1 . Application ce dispers cns-latex. telles que ■ esultant de la polymerisation d'un melange de monomeres hycrcono- 
bes connoose de siyre-e et d'esters {n-eth;acryliques en emuis.on cans une solution aqueuse d'un copc.vmere 
amphiph le hycrcsoi'.c e ou hydrcdispersible ::onsiiiue d'ure comcinaiscp de monomeres hydrophobes e: ce r-o- 
nomeres hydrcphs es ccrteurs de fonclions acide carboxylique en presence d'un amorceur rad calaire ccn: ect: 
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copo.,, ".ere dnphiphile 9sl de masse molecsjlajre comDrise enue 500 et 5. COO. au coiicce cies papiers 

2. Application de dispersicns-latex se on a revendication l caracte-isee en ce que dans les dtspersions-lalex le 
copolymere de masse moieculaire comorise entre 500 et 5.000 est un copolymere d'un ou plusieurs monomeres 
hydrophobes pris dans le groupe constitue par le styrene ou ses derives. I'isobutylene cu ses de'ives. les esters 
(mcth)acryliques et d'un ou plusiours monomeres hydrophiles pris dans \q groupe constftuc de racide(meth)acryli- 
que et I'anhydride maleique. ce dernier pouvant etre partiellennent modifie par un alcool ou une amine tout en 
restant hydrosoluble cu hydrodispersible en milieu aqueux. 

3. Application de dispersicns-latex salon la revendication 1 caracterisee en ce que dans les dispersions-latex le 
copolymere de masse moieculaire comprise enire 500 et 5.000 est un copolymere de styrene et d'annydrice ma- 
leique dont la oartie anhydride peut etre mocifiee ou non par un alcool ou une amine el dont I'indice c'acide est 
compris entre 1 50 et 500 

4. Application de dispersions-iatex selon la revendication 1. caracterise en ce que dans les dispersions-latex les 
monomeres hydrophobes sont pris dans le groupe constitue par le styrene et ses derives, les esters (meth)acry!j- 
ques, y compris les esters(meth)acryiiques fluores resultant de I'esterification de I'acide (melh)acrylique par un 
alcool perfluore. ou un melange de ces monomeres. 

5. Application seion i'une ou I'autre des revendications T a 4 dans laquelle le papier es: un papier d'impressicn- 
ecriture. 

6. Application selon I'une ou I'autre des revendications 1 a 4 dans laquelle le papier est un papier d'embaliage. 

7. Application selon I'une ou I'autre des revendications 1 a 4 dans laquelle le papier est un papier d'embaliage realise 
a partir d'une pate mecanique desencree ou d'une pate recyclee. 
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